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(57) Abstract: The invention relates to apapermaking screen comprising at least one individual fabric for the paper side and at least 
one individual fabric for ttie machine side. Each of said fabrics is provided with a set of weft yams (4, 6) and warp yams (1*5), at 
least one part of the superimposed individual fabrics being interconnected via binder yams (3). The two fabric layers (paper side and 
machine side) are connected by means of binder yams that are fiilly integrated into the fabric stmcture of the paper side and are able 
to support the resulting binding point due to the fact that each binder yam (3) engages with warp yams (1) of the individual fabric 
&om above at defined points on the paper side while at least one weft yam (2) of said individual fabric engages with the warp yams 
(1) from below on the opposite side so as to lean thereagainst such that the binder yams remain on one plane along with the weft 
and the remaining waip yams, resulting in a high-strength papemiaking screen which has very good dewatering power and a regular 
structure. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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ZurErklHrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
k&rzungen wird auf die ErklUmngen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'*) am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassuiig: Die Erfindung betrifft ein Pafnermaschinensieb, bestehend aus mindestens dnexn Einzelgewebe fUr die 
Papierseite and mindestens einem Einzelgewebe fOr die Lanfseite, die jeweils aus einem Satz Schussf^en (4, 6) und KettfMden (1,5) 
bestehen, wobei zumindest ein Teil der tibereinander angeordneten Einzelgewebe ttber Binde^den (3) miteinander veibunden sind. 
Dadinch, dass der jeweilige Bindefaden (3) auf der Papierseite an definierten Stellen Kettf^den (1) des Einzelgewebes Ubergieift (7), 
die an ihrer gegenUberliegenden Seite unter Anlage von mindestens einem Schussfaden (2) dieses Einzelgewebes untergriffen sind, 
wird die Verbindung der beiden Gewebelagen (Papierseite und Laufseite) durch BindefMden realisiert, die in der Gewebestniktur der 
Papierseite voUst^dig integriert sind, und so, die jeweils derart erzeugte Bindestelle unterstiitzen kSnnen, so dass die Bindefaden auf 
einer Ebene mit den Schtkssen and den restlichen KettfUden verbleiben. Dergestalt ist ein hochfestes Papiermaschinensieb erreicht, 
mit sehr guter EntwKsserungsleistung und gleichmSssigen Aufbau. 
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Andreas Kufferath GmbH & Co. KG, Andreas-Kufferath-PIatz, 52353 Duren 

Papiermaschinensieb 

Die Erfindung betrifft ein Papiermaschinensieb, bestehend aus mindestens 
einem Einzelgewebe fiir die Papierseite und mindestens einem Einzelgewe- 
be fUr die Laufseite, die jeweils aus einem Satz Schu&fSlden und KettfSden 
bestehen, wobei zumindest ein Teil der Obereinander angeordneten Einzel- 
gewebe Liber Bindefaden mitelnander verbunden sind. 

In der papiererzeugenden Industrie werden heute immer mehr Hochlei- 
stungs-Papiermaschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 2000 m/min und 
Arbeitsbreiten uber 10 m eingesetzt. Die Blattbildungseinheit ist dabel in 
aller Regel als Doppelslebformer ausgefuhrt, in vielen Fallen auch als Spaltr 
former. Charakteristisch fCir die Maschinen ist, dass der Blattbildungsvor- 
gang sofort zwischen zwei Papiermaschinensieben in einer relativ kurzen 
Entwasserungszone stattfindet. Durch diese kurze Strecke und die hohe 
Produktionsgeschwindigkelt reduziert slch die Zelt fur die Blattbildung auf 
einige Milllsekunden. In diesem Zeitraum mu6 der Feststoffanteil bzw. 
Trockengehalt der Faserstoffsuspension von ca. 1 % auf etwa 20 % angeho- 
ben werden. Das bedeutet fur die Papiermaschinensiebe, dass sie eine sehr 
hohe Entwasserungsleistung besitzen mussen, abertrotzdem keine Markie- 
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rungen im Papier hinterlassen durfen und eine hohe FaserunterstQtzung 
bieten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die QuerstabilttSt der Siebbespannung, die 
5 maBgebend ist fur die GleichmSBigkeit des Dicken- und Feuchtigkeitsprofiis 
der Papierbahn. Gerade bei den modemen Maschinen mlt groi^en Arbeits- 
breiten sind die diesbezuglichen Anforderungen sehr lioch angesetrt. Zur 
Verbesserung der Formation werden in der Blattbildungszone mithin immer 
Inaufiger Fornnierleisten eingesetzt, die wechselseitig auf den Laufseiten der 
1 0 Siebe angeordnet sind und gegen diese gedrQckt werden. Dadurcli kommt 
es 2U einer schneli wechselnden, in L^ngsrichtung vedaufenden Durchbie- 
gung der Bespannung der Siebe. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und, urn insbesondere eine 
1 5 Verbindung der Einzelgewebe der Papierseite und der Laufseite miteinander 
zu erreichen, existieren im Stand der Technik grundsatziich zwei unter- 
scliiedliche Losungsansatze. Die eine Losung ist dadurch charakterisiert, 
dass die beiden Einzelgewebelagen mittels eines ScliuS- oder Querfadens 
miteinander verbunden werden. Eine andere Losung sieht vor, dass die 
20 Verbindung mittels eines Langs- oder Kettfadens erfolgt. Vor allem wenn 
man unterschiedliclie Kettdurchmesser auf der Lauf- und der Papierseite 
einsetzen will, kommen diese bekannten AnsSltze jedoch nidit mehr in Fra- 

25 Soil demgemaS die Ausbildung der beiden Einzelgewebe speziell auf eine 
feine Papierseite mit dunnen Durchmessern und eine grobe Laufseite mit 
dicken Durchmessern ausgerichtet sein, um dergestaltzu hohen Stabilitats- 
werten zu kommen, muB die Verbindung beider Lagen durch einen SchuS, 
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insbesondere BindeschuB erfolgen, Auch hierfur bietet der Stand der Tech- 
n I k entsprechende Vorsch I age. 

So besteht die MSglichkeit beide Einzelgewebe durch einen zusatzlichen 
5 Binde- oder Heftfaden, der weder in das Bindungsbild des Obergewebes 
(Papierseite) noch des Untergewebes (Laufseite) gehort, miteinander zu 
verweben. Eine solche Losung ist beispielsweise durch das Papiermaschi- 
nensieb der US 5,238;536 bekannt, das fOr das Obergewebe eine Lein- 
' wandbindung vorsieht und fur das Untergewebe eine Funfschaftbindung. Es 

10 existieren des weiteren auch Losungsansatze mit zusatzlichen Heftfaden, 

die gleichzeitig die Verbindung zwischen den i3eiden Gewebelagen herstel- 
len und darUber hinaus als FQll^den dienen. Eine derartlge Losung ist bei- 
spielsweise in der US 5,518,042 gezeigt. 

1 5 Bei solchen bekannten LSsungen verSndern die zusStzlich verwendeten 

Bindefaden die an sich sehr homogene Oberseite, was in der Praxis teilwei- 
se zu ungewollten Markierungen im Papier fCihrt, Um dem zu begegnen 
werden die Bindefaden immer dunner ausgebildet, was jedoch den Nach- 
) teil hat, dass die Dauerhaltbarkeit fOr die Verbindung der einzelnen Gewe- 

20 belagen entsprechend abnimmt. Femer hat es sich beim praktischen Einsatz 
gezeigt, dass es zum ^Durchschleifen'' der Bindeschu&faden kommen kann, 
was zur Trennung der Einzellagen fQhrt und das Gewebe unbrauchbar wer- 
. den \S&t. 

• 25 Bei elner anderen bekannten Losung werden komplette Oberschusse durch 

Paare von bindenden Strukturfaden ersetzt. Dabei kann in Abhangigkeit des 
gewShlten Gewebetypes das Verhaltnis von echten OberschOssen durch 
SchuS- Oder Kett^den zu den BindeschuBpaaren variieren. So sind durch 
die PCT-VerOffentlichungen WO 99/06630 und WO 99/06632 derartige 



wo 2004/046458 



:P2003/011776 



Gewebe bekannt, bei denen das Obergewebe in der Art einer Leinwand- 
bindung durch die Kombination zweier Bindeschu&faden realisiert ist Das 
Untergewebe ist bei diesen bekannten Losungen wiederum in Form einer 
FUnfschaftbindung ausgebildet. 

5 

Trotz der guten Verbindung der beiden Einzelgewebe miteinander besteht 
bei diesen bekannten Losungen ein wesentlicher Nachteil darin, dass an 
den Kreuzungspunkten der BindesciiUsse die Oberkette der Papierseite 
niclit unterstutzt wird. Betraclitet man bei diesen bekannten Losungen den 
10 Verlauf ernes ^vollstandigen" Oberschusses, so erkennt man, dass durcii die 
altemierende Bindung von OberschuB und Oberkette betde FSden auf ei- 
nem Hdlnenniveau liegen, mit der Folge, dass sowoht die Kett- als aucli die 
ScliuBverkrSpfungen in einer Ebene liegen. Durch den Einsatz der Binde- 
paare fehlt nun diese Unterstutzung an alien Kreuzungsstellen und aile Fa- 
1 5 den nehmen die hauptsachliclien Krafte entlang ihrer jeweiligen Langsaclise 
auf, die an den Kreuzungsstellen in das Gewebeinnere zeigt. Dieser Nach- 
teil der fehlenden Unterstutzung entsteht insbesondere dann, wenn Ober- 
schuS und Bindepaar in altemierender Folge eingesetzt werden, also bei- 
spielsweise ein vollstandiger OberschuB einem Bindepaar folgt und darauf 
20 wieder ein OberschuB. Um dann die bevorzugt bekannte Leinwandbindung 
zu realisieren, muS der nSchstfolgende OberschuB uber den Kettfaden ver- 
laufen, der zuvor uber dem Kreuzungspunkt lag, und wird dadurch zusatz- 
lich in das Gewebeinnere gezogen. Dies fuhrt dazu, dass entweder jeder 
zweite Oberkettfaden tiefer im Gewebe Uegt oder keiner der Kettfaden auf 
25 dem Niveau der SchuBfaden liegen kann- Dies fiihrt zu einem ungleichma- 
Bigen Gewebeverlauf auf der Papierseite, was zu unerwUnschten Markie- 
rungen im Papier fOhren kann. 
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Ausgehend von diesem Stand derTechnik, liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde die beschriebenen Nachteile im Stand der Technik vermeiden zu 
helfen, insbesondere ein Papiermaschinensieb zu schaffen, das sich durch 
hohe Festigkeitsweite auszeichnet, insbesondere ein hohes Ma& an Quer- 
5 stabilitat liat und dabei vergleichbare Entwasserungsleistungen bietet, wie 
die bekannten Losungen sowie die Bildung von Markierungen im Papier 
vermeiden hilft. Eine derartige Aufgabe lost ein Papiermaschinensieb mit 
den Merkmalen des Patentanspruclies 1 in seiner Gesamtheit. 

10 Dadurch^dass gema& dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 

der jeweilige Bindefaden auf der Papierseite an defmierten Stellen Kettfaden 
des Einzelgewebes Ubergreift^ die an ihrer gegenOberliegenden Seite unter 
Aniage von mindestens einem SchuSfaden dieses Einzelgewebes untergrif- 
fen sind, wird die Verbindung der beiden Gewebelagen (Papierseite und 

15 Laufseite) wiederum durch Bindefaden realisiert, die sich aber dann in die 
Gewebestruktur der Papierseite vollstandig integrieren und dabei durch die 
spezielle Art der Verbindung die jeweils derart erzeugte Bindestelle unter- 
stOtzen, so dass die Bindefaden somit auf einer Ebene mit den SchQssen 
und den restlichen Kettf^den verbleiben. Mit dieser Bindungsidee ist ein 

20 hochfestes Papiermaschinensieb erreicht, mit sehr guter Entwslsserungslec- 
stung und gleichmSBigem Aufbau, insbesondere auf der Papierseite, so dass 
die nicht gewQnschten Markierungen im Papier vermieden sind. 

Mit der erfindungsgemaSen Losung ist erreicht, dass die Kettfaden an den 
25 Stellen, wo sie durch den Bindefaden ins Gewebeinnere gezogen werden, 
von unten durch den zugeordneten SchuBfaden des Einzelgewebes der Pa- 
pierseite unterstutzt sind, Durch die funktionale Trennung von Ober- und 
Bindeschu& ist darOber hinaus ermbglicht, fUr den OberschuR (Papierseite) 
ein Material einzusetzen, das die QuerstabilitSt des Gewebes unterstutzt. 
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also beispielsweise ein Polyestermaterial, wohingegen bei den eingangs 
erwahnten bekannten Losungen bei Verwendung eines BindeschuRpaares 
beide Materialien glelch geartet und hinsichtlich der Lagenverbindung zu 
optimieren sind, wobei Qblicherweise Polyamide Verwendung finden. Ob- 
5 wohl bei der erfindungsgemaSen Losung nur ein Bindefaden in einer vor- 
gebbaren Betrachtungsebene verwendet wird, verringert sich die Anzahl 
der Bindestellen, also der Kontakt zwischen BIndeschuB und Ober- bzw, 
Unterkette von Papierseite und Laufseite gegenQber den bekannten Losun- 
gen nicht, 

10 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfahrungsform des erfindungsgema&en 
Papiermaschinensiebes 1st vorgesehen, dass der Durchmesser des Bindefa- 
dens dem des Oberschusses entsprlclit was zu einer hohen Festigkeit der 
Verbindung zwischen den Gewebeiagen fuhrt. 

15 

Weitere vorteilhafte Ausftihrungsformen des erfindungsgemaSen Papierma- 
schinensiebes sind Gegenstand der sonstigen Unteranspruche, Im folgen- 
den wird das erfindungsgemaBe Papiermaschinensieb anhand dreter ver* 
schiedener AusfQhrungsbelspiele nach der Zeichnung nSher erlMutert. Da- 
20 bei zeigen in prinzipleller und nicht maBstablicher Darstellung die 

Fig. 1 und 2 in der Art von Schnittbildern zwei bekannte Verbindungslo- 
sungen nach dem Stand der Technik^ 

25 Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Ober- oder Papiersei- 

te des erfindungsgema&en Papiermaschinensiebes, 

Fig. 4 und 5 Schnitte langs der Linien A-A bzw. B-B in Figur 3, 



' wo 2(104/046458 



;P2003/011776 



7 



Fig. 6 



eine Draufsicht auf die Ober- oder Papierseite einer zweiten 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Papiermaschinen- 
siebes^ 



5 



Fig. 7 und 8 Schnltte langs der Linien C-C und D-D in Figur 6, 



10 



Fig. 9 



eine Draufsiclit auf die Ober- oder Papierseite eines dritten, 
der ersten AusfOlirungsform entsprechenden Ausfuhrungsbei- 
spieles jedocli in Realisierung mit wecliselnder SchuBfolge 
des Ober- und Bindeschusses. 



Des weiteren ist in alien verwendeten Abbildungen die folgende Num- 
memzuordnung realisiert: 

15 1 Oberlcette 

2 OberschiuB (mit BindeschuB) 
3'3 BindeschuB 

4 OberscliuB 

5 Unterkette 
20 6 UnterscliuB 

7 Obergriff 

8 Untergriff 

9 Obergriff durcli UnterschuB 6 

25 Bei der bekannten im Stand der Technik nachweisbaren Losung nach der 
Fig. 1 besteht das Papiermaschinensieb aus zwei Einzelgeweben, wobei in 
Biickrichtung auf die Fig. 1 gesehen, das obere Einzelgewebe oder Ober- 
gewebe die Papierseite ausbildet und das darunterliegende Einzelgewebe 
stelit die Laufeeite oder das Untergewebe dar. Das obere Einzelgewebe be- 
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steht aus einem Satz SchuBfaden 2 als OberschuBfaden und Kettfaden 1 als 
Oberkettfaden. Die darunterliegende Laufseite ist gleichfalls aus einem Satz 
SchuBfaden 6 als UnterschuBfSden und Kettfaden 5 als Unterkettfaden ge- 
bildet. Als Bindungsart fur die Papierseite weist die bekannte Losung eine 
5 Leinwandbindung auf und das Untergewebe 1st bezogen auf einen Rapport 
als FQnfschaftgewebe ausgebildet. Wie die Fig. 1 zeigt werden die beiden 
Einzelgewebe ubereinen BindeschuBfaden 3 miteinander verbunden, wo 
bei in die Zeichenebene hinein und aus dieser heraus eine Vielzahl dahin- 
gehender BindeschuBfaden 3 (nicht dargestellt) in Folge angeordnet sind 
10 und dergestait die notwendige Verbindung der Einzelgewebelagen ftir das 
Papiermaschinensieb herstellen. Bei diesen bekannten Losungen werden 
die Bindefaden 3 m Richtung des Gewebes vor und hinter den OberschuB- 
faden 2 zum Einsatz gebracht, um die Verbindung der Einzelgewebelagen 
herzustellen, so dass hierdurch die eigentlich sehr homogene Oberseite der 
1 5 Papierseite des Siebes dergestait nachteilig verandert wird, dass es in der 
Praxis zu ungewollten Markierungen im Papier kommen kann. Damit die 
bekannten BindeschuBfaden 3 demgemafi moglichst wenig storen, werden 
sie Immer dunner ausgebildet, so dass es beim Einsatz der bekannten Pa- 
piermaschinensiebe zur Trennung der Einzelgewebelagen kommen kann 
20 und mithin zu einem Versagen des Siebes als solches. 

Bel der welteren bekannten L5sung nach der Fig. 2 werden demgegenuber 
zwei BindeschuBfaden 3 und 3' eingesetzt, deren Durchmesser insbesonde- 
re starker gewahit ist, als der Durchmesser des bekannten BindeschuBfa- 
25 dens 3 nach der Fig. 1 . Durch die Verwendung der beiden BindeschuBfa- 
den 3 und 3' ist an diesen Stellen kein vollstandiger OberschuB mehr vor- 
handen, sondern die Leinwandbindung der Oberseite wird durch die Kom- 
bination zweier Binde^den 3, 3' realisiert. Auch hier ist wiederum nur ein 
Tell des Papiermaschinensiebes im Schnitt dargestellt und eine Vielzahl von 
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Bindefaden 3 und 3' sind In verschiedenen moglichen Zeichenebenen In 
Hintereinanderanordnung vorhanden. Bei dieser bekannten Losung ist ein 
wesentlicher Nachteil darin zu sehen, dass an den Kreuzungspunkten der 
Bindeschusse 3 und 3' die Oberkettfaden 1 nicht unterstut2l sind. Auch bei 

5 dieser LOsung kommt es zu UnregelmaKigkeiten und mithin zu Markiemn- 
gen im Papier, bezogen auf die Papierseite des Siebes, da um die Lein- 
wandbindung zu reallsieren, der nachste OberschuS Qber den Kettfaden zu 
verlaufen hat, der zuvor uber dem Kreuzungspunkt lag und dadurch zusatz- 
lich in das Gewebeinnere gezogen wird. Somit liegt entweder jeder zweite 

10 Oberkettfaden tiefer Im Gewebe oder keiner der Kettfaden auf dem Niveau 
der SchuBfaden, was zu den beschriebenen Nachteilen fQhrt, 

Im folgenden wird nunmehr die erfindungsgem^&e Papiermaschinensieb- 
Ldsung beschrieben, wobei der Einfachheit lialber und des besseren Ver- 
1 5 standnisses wegen fur die nachfolgenden aufgezeigten Losungen die selben 
Bezugszeiclien entsprechend verwendet werden, wie bei den bereits vorge- 
stellten bekannten Losungen. 

Das erste AusfUhrungsbeispiel eines Papiermaschinensiebes nach den Fig. 

20 3, 4 und 5 ist an der Papierseite mit einer Leinwandbindung verselien und 
auf der Unterseite oder Laufseite in der Art einer FQnfschaftbindung ausge- 
bildet. Fig. 3 zeigt dabei ausschnittsweise die Draufsicht auf die Ober- oder 
Papierseite des erfmdungsgemaBen Papiermaschinensiebes und der Schnitt 
A-A gemaB Fig. 4 betrifft die Ansicht des Oberschusses ohne BindeschuB, 

25 wohingegen der Schnitt B-B die Ansicht des Oberschusses mit BindeschuS 
nach der Fig. 3 betrifft. 
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Insbesondere die Fig. 5 zeigt wie die Verbindung der beiden Einzelgewebe- 
lagen fur Papier- und Laufseite durch Bindefaden 3 realisiert ist, wovon ex- 
emplarisch in Fig. 5 ausschnittsweise der Verlauf eines derarttgen Bindefa- 
dens 3 gezeigt ist, der in die Gewebestruktur auf der Papierseite vollst^ndig 
5 integriert ist in dem auf der Papierseite an definierten Stellen der jeweilige 
Bindefaden 3 die zuordenbaren Kettfaden 1 des Einzelgewebes Ubergreift, 
die an ilirer gegenuberliegenden Seite unter Aniage von mindestens einem 
Schu&faden 2 dieses Einzelgewebes untergriffen sind. Dieser Obergriff bzw. 
Untergriff ist in der Fig. 5 mit den Bezugszeichen 7 und 8 wiedergegeben. 
10 Durch die derartige Anordnung, bei der ein Kettfaden 1 unter Aniage von 
dem zuordenbaren Bindefaden 3 ubergriffen und von dem zuordenbaren 
Oberschufifaden 2 untergriffen ist, wird die Bindestelle von der Gegenseite 
her unterstQtzt, so dass slchergestetlt ist, dass diese auf einer Ebene mit den 
sonstigen SchuB- und Kettfaden 4 bzw, 1 verbleibt. Der Oberschu&faden 2 
15 verlauft also auch gleichmaBig an der Stelie, an der eine Gewebebindung 
vorgenommen ist, ohne in das Untergewebe eingebunden zu werden. Nur 
an den Stellen, an denen der BindeschuB 3 uber die Oberkette verlauft, 
wird ein kurzer Austausch von OberschuB 2 und BindeschuB 3 vorgenom- 
men, Hierdurch werden die dazwischen liegenden Ketti^den 1 an den Stel- 
20 len, wo sie durch den Bindefaden 3 ins Gewebeinnere gezogen werden, in 
Blickrichtung auf die Fig. 5 gesehen von unten durch den OberschuBfaden 
2 gestOtzt, wobei zur Abstutzung auch noch die Im Durchmesser starker 
dimensionierten Kettfaden 5 des Unterschusses 6 mit beitragen, insbeson- 
dere der Unterkettfaden 5, der in vertikaler Ausrichtung unter dem unter- 
25 und ubergriffenen Kettfaden 1 liegt. 

Wie sich des weiteren aus der Fig, 5 ergibt, begrenzt der jewejiige Binde- 
schuBfaden 3 an der Stetle des Obergriffes 7 des zuordenbaren Kettfadens 1 
zu diesem ein WinkeimaB, das dem entsprechend gebildeten WinkelmaB 
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des untergrelfenden SchuBfadens 2 an dieser Stelle gleich ist. Diese Win- 
kelmaSe liegen nach Art der Papiermaschinensieb-Ausbiidung in diesen 
Bereichen zwischen 90"* und 130 ®. Durch diese WinkelmaSe entsteht eine 
Art Dachflache und zwar einmal auf der Seite des Obergriffes 7 und in um- 
5 gelcehrter Weise an der Stelle des Untergriffes 8, was sich fur das Einbin- 
dungsverhalten und das Gesamtkrafteverliaiten des Papiermaschinensiebes 
als gunstig erweist. 

Die bezogen auf elnen Rapport als Funfschaftbindung ausgebildete erfinde- 
10 rische Bindungsl5sung sieht vor, dass von den Schu&faden 6 des Unterge- 
webes vier Kettfaden 5 untergriffen und ein Kettfaden 5 in Folge ubergriffen 
ist, wobei der jeweilige BindeschuSfaden 3 an der Stelle dieses Obergriffes 
9 schrSg ansteigend vom Untergewebe ins Ot>ergewebe wechsek. Der je- 
weilige BindeschuSfaden 3 hat im wesentlichen den gleichen Durchmesser 
1 5 wie der jeweilige SchuBfaden 2 des Einzelgewebes auf der Papierseite. Des 
weiteren sind die Kettfaden 5 sowie die SchuBfaden 6 des Untergewebes, 
also auf der Laufseite, im Durchmesser jeweils starker dimensioniert als die 
zuordenbaren Fadensysteme auf der Ober- oder Papierseite des Papierma- 
schinensiebes. Bezogen auf die Ober- oder Papierseite des Siebes ist in Fol- 
20 ge der jeweilige Ubergriff 7 des jeweiligen Bindefadens 3 bezogen auf ei- 
nen Schuftfaden 2 von drei dazwischen liegenden Kettfaden 1 getrennt, 
wobei an der Stelle des mittleren Kettfadens 1 dieser Dreiergruppe der Bin- 
deschuSfaden 3 einen darunterliegenden Kettfaden 5 kurz vordem Uber- 
griff 9 durch den UnterschuB 6 untergreift. Durch die funktionale Trennung 
25 von OberschuSfaden 2 des Obergewebes und BindeschuSfeden 3 konnen 
diese aus unterschied lichen Materialien bestehen, vorzugsweise bestehen 
zur Erhohung der Querstabilitat des Siebes die OberschuB^den 2 aus et- 
nem Polyesterwerkstoff und die BindeschuBfaden 3 aus einem Polyamid- 
werkstoff. 
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Der OberschuBfaden 4 nach der Fig- 4 entspricht von seiner Ausgestaltung 
dem OberschuBfaden 2 mit davor liegendem gezeigten BindeschuBfaden 3. 
Die untersciiiedliche Nummerierung wurde nur gewaiiit, um in der Darstel- 
5 lung nach der Fig. 3 ein besseres Verstandnis des Gewebemusters in der 
Draufsicht zu erreichen. 

Bei der geanderten AusfOhrungsform nach den Fig. 6, 7 und 8 entspricht 
diese AusfUhrungsform weitgehend der zunachst beschriebenen ersten Aus- 
10 fOhrungsform; nur anstelle einer FDnfschaftunterseite wurde hier fQr das 

Untergewebe bzw, die Unterseite (Laufseite) eine Vierschaftbindung einge- 
setzt. Bei der dahtngehenden Vierschaftbindung nach der Fig. 8 wird der 
vom Bindefaden 3 Obergriffene und vom OberschuBfaden 2 untergriffene 
Kettfaden 1 wiederum von einem vertikal darunter liegenden Kettfaden 5 
15 des Untergewebes abgestutzt, wobei an der Abstutzungsstelle der Unter- 
schuBfaden 6 uber dem Unterkettfaden 5 verlauft. Die Einbindung des Bin- 
defadens 3 erfolgt dann fur das Untergewebe im Bereich von drei hinterein- 
ander folgenden Unterkettfaden 5, wobei der mittlere Unterkettfaden 5 ei- 
ner Dreiergruppe von dem Bindefaden 3 und die beiden benachbarten Un- 
20 terkettfciden 5 dergestalt von dem Bindefaden 3 Ubergriffen sind. Die dach- 
artige Ausgestaltung im Bereich des Ubergrlffes 7 fQr den oberen Kettfaden 
1 findet dann in paralleler Anordnung seine Entsprechung, bei dem darun- 
terliegenden Ubergriff 9 des abstutzenden Unterkettfadens 5 durch den Un- 
terschuSfaden 6. 

25 

Bei der Ausfuhrungsfonm nach der Fig. 9 erfolgt ein Wechsel der Reihenfol- 
ge von OberschuB 2 mit BindeschuB 3 mit der Folge, dass alle Flottierun- 
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gen der Kettfaden 1 an der Oberseite trotz der leicht versetzt zueinander 
angeordneten Bindungspunkte die gleiche Unge L haben. Dadurch wird 
gevyShrleistet, dass die Kettverkrapfungen sowohl in Querrichtung als auch 
In LSngsrichtung In elner Ebene an der Oberseite llegen, was sich gUnstig 
5 im Hinblick auf eine gerlnge mOgllche Markierung des Paplers sowie auf 
eine hohe Festigkeit des Siebes auswirkt. Mit der erfindungsgemaBen Pa- 
piermaschinensieb-Losung ist ein hohes MaB an Stabilltat erreicht; das Sleb 
hat eine sehr gute Entwasserungsleistung und iMBt sich dartlber hinaus auch 
kostengOnstig herstellen. 
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P a t e n t a n s p r Q c h e 

1 . Papiermaschinensieb, bestehend aus mindestens einem Einzelgewebe 
5 fUr die Papierseite und mindestens einem Einzelgewebe fQr die Laufsel- 
te, die jeweils aus einem Satz SchuSfaden (4,6) und KettfSden (1,5) be- 
stehen, wobei zumindest ein Teil der Obereinander angeordneten Ein- 
zelgewebe uber Bindefaden (3) miteinander verbunden sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass der jeweiiige Bindefaden (3) auf der Papierseite an 
10 denjenlgen Stellen Kettfaden (1) des Einzelgewebes Obergreift (7), die an 
ihrer gegenQberliegenden Seite von mindestens einem anliegenden 
Schu&faden (2) dieses Einzelgewebes untergriffen (8) sind. 

15 2. Papiermaschinensieb nacli Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Bildung des Siebes genau zwei Einzelgewebe, eines in der Art eines 
Obergewebes fQr die Papierseite, eines in der Art eines Untergewebes 
fUr die Laufseite verwendet sind« 

20 3. Papiermaschinensieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Bindefaden (3) jeweils nur eine erste Art an BindeschuBfaden 
die Verbindung der Einzelgewebe vornimmt. 

4. Papiermaschinensieb nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
25 dass das Obergewebe in der Art einer Leinwandbindung ausgebiidet ist 
und dass der jeweiiige BindeschuBfaden (3) an der Stelle des Obergriffes 
(7) des zuordenbaren Kettfadens (1) zu diesem ein WinkelmaS begrenzt, 
das dem entsprechend gebildeten WinkelmaB des untergreifenden 
SchuBfadens (2) gleich ist 
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5. Papiermaschinensieb nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Untergewebe eine Mehrschaftbindung, insbe- 
sondere Vier- oder FUnfschaftbindung ist, dass von den SchuBfaden (6) 
5 des Untergewebes drel bzw. vier Kettfaden (5) untergrifFen und jeweils 
ein Kettfaden (5) ubergriffen ist und dass der jeweilige BindeschuBfaden 
(3) auBerhalb bzw. an der Stelle dieses Ubergriffes (9) vom Untergewe- 
be ins Obergewebe wechselt 

) 

10 6. Papiermaschinensieb nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der jeweilige BindeschuSfaden (3) im wesentlichen 
denselben Durchmesser hat wie der jeweilige SchuBfaden (2) des Ein- 
zelgewebes auf der Papierseite. 

15 7. Papiermaschinensieb nach einem der Anspruche 2 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Obergriff (7) des jeweiligen Bindefadens (3) auf 
der Oberseite durch einen Kettfaden (1) abgestutzt ist, der zwischen 
dem zuordenbaren SchuBfaden (2) des Obergewebes und dem des Un- 
) tergewebes veriauft. 

20 

8. Papiermaschinensieb nach einem der AnsprQche 2 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Obergriff (7) des jeweiligen Bindefadens (3) im 
Obergewebe bezogen auf einen SchuBfaden (2) von drei dazwischen 
liegenden Kettfaden (1) getrennt ist und dass an der Stelle des mittieren 
25 Kettfadens (1) dieser Dreiergruppe der BindeschuSfaden (3) einen darun- 
teriiegenden Kettfaden (5) des Untergewebes untergreift. 

9- Papiermaschinensieb nach einem der AnsprUche 2 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass durch die funktionale Trennung von OberschuBfa- 
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den (2) des Obergewebes und BindeschuBfaden (3), diese aus unter- 
schiedlichen Material ien bestehen, vorzugsweise bestehend zur Erho- 
hung der Querstabilitat des Siebes die OberschulJiaden (2) aus einem 
Polyesterwerkstoff und die BindeschuSfaden (3) aus einem Polyanfiid- 
werkstoff. 
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